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Komposticrbarer wasserfestcr Dbcrzug 

Inhalt der vorliegenden Erfindung ist ein kompostierbarer wasserfester Uberzug, 
5 ein Verfahren zur Herstellung desselben und die Verwendung des Uberzuges zum 
Beschichtcn von Gegenstanden. 

Unter okologischen Gcsichtspunkten ist man fiir viele Zwecke, beispielsweise 
Einweggeschirr, danm interessicrt, vollstandig biologisch abbaubare (in dieser 
Annieldung gleichgesetzt mit komposdcrbare) Matcrialien einzusetzen Dafur 
10 bieten sich beispielsweise Papier oder Pappe an. Problematisch ist die Hydropho- 
bierung dieser Materiaiien, denn fur den Gebrauch beispielsweise als Einweg- 
geschirr miissen sie wasserfest sein. 

Daher bestand die Aufgabe, ein voUig biologisch abbaubares Uberzugs system zu 
entwickeln, das sowohl einer technischcn Verwenbarkeit - maschinell herstellbare 
15 flexible Uberzuge geringer Schichtdicke - als auch einer vollstandigen biolo- 
gischen Abbaubarkeit gcniigt. 

Gelost wurde die Aufgabe, indem biologisch vollstindig abbaubare Polymere in 
geeigneten Losemitteln geldst werden und diese Losung zum Bespnihen von 
kompostierbaren Teilen verwendet wird. Der Uberzug entsteht durch das Verlaufcn 
20 der Losung mil nachfolgendcm Abdampfen des Losemittels. 

Als biologisch abbaubare Polymere kommen aliphatische oder teilaromatische 
Polyester, thcnnoplastische aliphatische oder teilaromatische Polyestenirethane, 
aliphatische oder aiiphatisch-aromatische Polyestercarbonate, aliphatische Poly- 
esteramide in Frage. 

25 Die folgenden Polymere sind geeignet: 

Aliphatische oder teilaromatische Polyester aus 

A) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bcvorzugt lincaren C2-CjQ-Dialko- 
holen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol, besonders bcvor- 
zugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktionelleD 
30 Alkoholen, bcvorzugt mit Cj-Cg-C-Atomen im cycloaliphatischen Ring wie 
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beispielsweise Cyciohexandimethanol und/oder teilweise oder voUstfindig 
statt der Diole monomere oder oligomcre Poiyole auf Basis Ethylengiykol, 
Propylengiykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus nut Molekular- 
gewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen 
Mengen verzweigten bifunklionelien AJkcholen, bevorzugt C2'C^2' 
AJkyldiolen wie beispielsweise Neopentylglykol und zusatzlich gegebenen- 
falls geringen Mengen hoherfunktionellen AJkoholen, vorzugsweise C3-C,2- 
Alkylpoiyole wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol oder Trimethylolpropan 
sowie aus aliphatischen bifunklionelien Siurea, vorzugsweise C2-C^2" 
Alkyldicarbonsauren wie beispielsweise und bevorzugt Bemsteinsaure oder 
Adipinsaure und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Sauren 
wie beispielsweise Terepfathalsaure oder Isophthalsaure oder Naphthalin- 
dicarbonsaure und zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoher- 
funktionellen Sauren wie beispielsweise Trimellitsaure oder 

B) aus saure- und alkoholfunktionaiisicrten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 
12 C-Aiomen in der Alkylkette beispielsweise Hydroxybuttersaure oder 
Hydroxyvaleriansaure oder Milchsaure, oder deren Derivaten, beispiels- 
weise e-Caprol acton oder Dilactid, 

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus A und B, 

wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gcw -Vo Anteil, bezogen auf alle 
Sauren, ausmachen 

Alle Sauren kbnnen auch in Form von Denvaten wie beispielsweise Saurechloride 
Oder Ester, sowohl ais monomere als auch als oligomcre Ester, eingesetzt werden, 

Aliphatische oder teilaromatische Polyesterurethane aus 

C) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen Cj-CjQ-Dialko- 
holcn wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hcxandiol, besonders bevor- 
zugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaiiphatischen bifunktionellen 
Alkoholen, vorzugsweise mit Cj-Cg-cycloaliphatiscbem Ring wie beispiels- 
weise Cyciohexandimethanol und/oder teilweise oder vollsttodig statt der 
Diole monomere oder oligomere Poiyole auf Basis Ethylengiykol, Propy- 
lengiykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Molekular- 
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gewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/cnjer gegebenenfalls geringen 
Mengen verzweigten bifunktionellen AJkoholen, bevorzugt Cj-C^^"^^^" 
diolen wie beispielsweise Neopentylglykol und zusatziich gegebenenfalls 
geringen Mengen hoherfunktionellen AJkoholen, vorzugsweise CyC^2' 
5 Alkylpolyole wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol oder Trimethylolpropan 

sowie aus aliphatischen bifunktionellen Sauren, vorzugsweise C2-C^2" 
AJkyldicarbonsauren wie beispielsweise und bevorzugt Bemsteinsaure oder 
Adipinsaure und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Sauren 
wie beispielsweise Terephthalsaure oder Isophthalsaure oder Naphthalin- 
10 dicarbonsaure und zusatziich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunk- 

tionellen Sauren wie beispielsweise Trimellitsaure oder 

D) aus saure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 
12 C-Atomen in der Alkylkette beispielsweise Hydroxybuttersaure oder 
Hydroxy valerian saure oder Milchsaure, oder deren Denvaten, beispiels- 

15 weise e-Caprolacton oder Dilactid, 

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus C und D, 

wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew.-% Anteil, bezogen auf alle 
Sauren, ausmachen, 

Alle Sauren kbnnen auch in Form von Denvaten wie beispielsweise Saurechloride 
20 oder Ester, sowohl als monomere als auch als oligomere Ester, eingesetzt werden, 

E) aus dem Reaktionsprodukt von C und/oder D mit aliphatischen und/oder 
cycloaiiphatischen bifunktionellen und zusatziich gegebenenfalls hoher- 
funktionellen Isocyanaten, mit vorzugsweise 1 bis 12 C-Atomen bzw. 5 bis 
8 C-Atomen im Falle von cycloaliphtischen Isocyanaten, z.B. Tetramethy- 

25 lendiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, gegebenen- 

falls zusatziich mit linearen und/oder verzweigten und/oder cycloaiiphati- 
schen bifunktionellen und/oder hoherfunktionellen Alkoholen, vorzugsweise 
C3-Cj2-Alkyldi- oder -polyole bzw. 5 bis 8 C-Atomen im Falle von 
cycloaiiphatischen Alkoholen, z.B Ethandiol, Hexandiol, Butandiol, Cyclo- 

30 hexandimethanol, und/oder gegebenenfalls zusatziich mit linearen und/oder 

verzweigten und/oder cycloaiiphatischen bifunktionellen und/oder hoher- 
funktionellen Aminen und/oder Aminoalkoholen mit vorzugsweise 2 bis 12 
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C-Atomen der Alkylkette, z.Bl Ethylendiamin oder Aminoethanol, 
und/oder gegebenenfalls weitere modifizierte Amine cxier Alkohole wie 
beispielsweise Ethylendiaminoethansulfonsaure, als freie Saure oder als 
Saiz, 

wobei der Esteranteil C) und/oder D) mindestens 75 Gew bezogen auf die 
Summe aus C), D) und E) betragt, wobei bei Polyurethan-typischem Polymer- 
aufbau gegebenenfalls aus Weichsegmenten C) und D) sowie aus Hartsegmenten 

E) keine vollstandige statistische Verteiiung der RohstofTe im Polymer zu erwarten 
ist, 

Aliphausche oder aliphatisch-aromatische Polyestercarbonate aus 

F) aliphatischen bifunktionelien Alkoholen, bevorzugt hnearen C^-C^q- 
Diaikohoien wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol, besonders 
bevorzugt Butandiol und/oder gegebenenfalls cycloaliphatischen bifunktio- 
nelien Alkoholen, vorzugsweise mit 5 bis 8 C-Atomen im cyclo- 
aliphatischen Ring, wie beispielsweise Cyclohexandi methanol und/oder 
teilweise oder vollstandig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole 
auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere 
daraus mit Molekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder 
gegebenenfalls genngen Mengen verzweigten bifiinktionellen Alkoholen, 
vorzugsweise C3-Cj2-Alkyldiolen wie beispielsweise Neopentylglykol und 
zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hbherfunktionellen Alkoholen, 
vorzugsweise C3-Cj2-Alkylpolyoie wie beispielsweise 1,2,3-Propaninol 
oder Trimethylolpropan sowie aus aliphatischen bifunktionelien Sauren, 
vorzugsweise C2-Ci2-Alkyldicarbonsauren wie beispielsweise und bevor- 
zugt Bemsteinsaure oder Adipinsaure und/oder gegebenenfalls aromatischen 
bifunktionelien Sauren wie beispielsweise Terephthal saure oder Isophthal- 
saure oder Naphthalindicarbonsaure und zusatzlich gegebenenfalls geringen 
Mengen hbherfunktionellen Sauren wie beispielsweise Trimellitsaure oder 

G) aus saure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 
12 C-Atomen in der Alkylkette beispielsweise Hydroxy buttersaure oder 
Hydroxyvaleriansaure oder Milchsaure, oder deren Derivaten, beispiels- 
weise e-Caprol acton oder Dilactid, 
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Oder einer Ndischung und/oder einem Copolymer aus F und G, 

wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew -% Anteil, bezogen auf alle 
Sauren, ausmachen 

Alle Sauren konnen auch in Form von Derivaten wie beispielsweise Saurechloride 
5 oder Ester, sowohl als monomere als auch als oligomere Ester, eingesetzt werden, 

H) einem Carboanteil, der aus aromatischen bifunktionellen Phenolen, be- 
vorzugt Bispheno!-A, und Carbonatspendern, beispielsweise Phosgen, her- 
gestelit wird oder einem Carbonatanteil, der aus aliphatischen Kohlen- 
saureestern oder deren Derivaten wie beispielsweise Chlorkohlensaureestern 
10 oder aliphatischen Carbonsauren oder deren Derivaten wie beispielsweise 

Saizen und Carbonatspendern, beispielsweise Phosgen, hergestellt wird. 

Der Esteranteil F) und/oder G) mufi mindestens 70 Gew -°/'o, bezogen auf die 
Summe aus F), G) und H) betragen; 

Aliphatische oder teilaromatische Polyesteraraide aus 

15 I) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen, bevorzugt linearen C^-Cjq- 
Dialkoholen wie beispielsweise Ethandiol, Butandiol, Hexandiol, besonders 
bevorzugt Butandiol und/oder gegebenenfails cyci ©aliphatischen bifunktio- 
nellen Alkoholen, vorzugsweise mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen wie bei- 
spielsweise Cyclohexandi methanol und/oder teilweise oder vollstandig statt 

20 der Diole monomere oder oligomere Polyole auf Basis Ethylenglykol, 

Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Copolymere daraus mit Mol- 
ekulargewichten bis 4000, bevorzugt bis 1000, und/oder gegebenenfails 
geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3- 
0^2"^*^^^^*^!^" beispielsweise Neopentylglykol und zusatzlich gegebe- 

25 nenfalls geringen Mengen hoherfunktionellen Alkoholen, vorzugsweise C3- 

C ] 2" Alkyl polyole wie beispielsweise 1,2,3-Propantriol oder Triraethylol- 
propan sowie aus aliphatischen bifunktionellen Sauren, vorzugsweise 2 bis 
12 C-Atomen in der Alkylkette wie beispielsweise und bevorzugt 
Bemsteinsaure oder Adipinsaure und/oder gegebenenfails aromatischen 

30 bifunktionellen Sauren wie beispielsweise Terephthalsaure oder Isophthal- 
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saure oder Naphthalindicarbonsaure und zusatzlich gegebenenfalls genngen 
Mengen hbherfunktionellen Sauren wie beispielsweise Tnmellitsaure oder 

K) aus saure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen, vorzugsweise mit 2 bis 
12 C-Atomen m der KohJenstofTkette beispielsweise Hydroxybuttersaure 
5 oder Hydroxyvaleriansaure oder Milchsaure, oder deren Derivaten, 

beispielsweise e-Caprolacton oder Dilacnd, 

Oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus I) und K), 

wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew -% Anteil, bezogen auf alle 
Sauren, ausmachen 

10 Alle Sauren konnen auch in Form von Derivaten wie beispielsweise Saurechlonde 
Oder Ester, sowohl als monomere als auch als oligomere Ester, eingesetzt werden, 

L) einem Amidanteil aus aliphatischen und/oder cycloaliphatischen bifunk- 
tionellen und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktio- 
nellen Aminen, bevorzugt sind lineare aliphatische C2-C,Q-Diamine, und 

15 zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hbherfunktionellen Aminen, 

unter den Aminen bevorzugt Hexam ethyl end i ami n, Isophorondiamin und 
besonders bevorzugt Hexamethylendiamin, sowie aus linearen und/oder 
cycloaliphatischen bifunktionellen Sauren, vorzugsweise mit 2 bis 12 C- 
Atomen in der Alkylkette bzw Cs-Cg-Ring im Falle von cycloaliphatischen 

20 Sauren, bevorzugt Adipinsaure und/oder gegebenenfalls geringen Mengen 

verzweigten bifunktionellen und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunk- 
tionellen Sauren wie beispielsweise Terephthal saure oder Isophthal saure 
oder Naphthalindicarbonsaure und zusatzlich gegebenenfalls geringen Men- 
gen hoherfunktionelien Sauren, vorzugsweise mit 2 bis 10 C-Atomen oder 

25 M) aus einem Amidanteil aus saure- und aminfunktionaJisierten Bausteinen, 
vorzugsweise mit 4 bis 20 C-Atomen in der cycloaliphatischen Kette, 
bevorzugt co-Laurinlactam und e-Caprolactam, besonders bevorzugt e- 
Caprolactam, 

oder einer Mischung aus L) und M) als Amidanteil. 
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Der Esteranteil I) und/oder K) mu/3 mindestens 30 Gew.-%, bezogen auf die 
Summe aus I), K), L) und M) betragen Vorzugsweise betragt der Gewichtsanteil 
der Esterstrukturen zwischen 30 und 70 %, der Anteil der Amidstrukturen 
zwischen 70 und 30 % 

5 Die Synthese der erfindungsgemaBen biologisch abbaubaren Polyesteramide kann 
sowohl nach der "Polyamid-Methode" durch stochiometrisches Mischen der Aus- 
gangskomponenten gegebenenfalls unter Zusatz von Wasser und anschlieBendes 
Entfemen von Wasser aus dem Reaktionsgeraisch als auch nach der "Polyester- 
Methode" durch stochiometrisches Mischen der Ausgangskomponenten sowie 2u- 
10 gabe eines Oberschusses an Did mit Veresterung der Sauregruppen und nachfol- 
gender Umesterung bzw Umamidierung dieser Ester erfolgen In diesem zweiten 
Fall wird neben Wasser auch der OberschuB an Diol wieder abdestilliert. Bevor- 
zugt ist die Synthese nach der beschriebenen "Polyester-Methode" 

Die erfindungsgemaBen Polyester, Polyesterurelhane, Polyestercarbonate oder be- 
15 vorzugt Polyesteramide konnen weiterhin 0,1 bis 5 Gew bevorzugt 0,1 bis 
1 Gew -% an Verzweigern enthalten Diese Verzweiger konnen z.B trifunktionelle 
Alkohole wie Tri methyl olpropan oder Glycerin, tetrafunktionelle Alkohole wie 
Pentaerythrit, trifunktionelle Carbonsauren wie Citronensaure sein Die Verzweiger 
erhohen die Schmelzviskositat der erfindungsgemaBen Polyesteramide soweit, daJ3 
20 Extrusionsblasformen mit diesen Polymeren moglich wird Der biologische Abbau 
dieser Materialien wird dadurch nicht behindert 

Die Polykondensation kann weiterhin durch den Einsatz von bekannten Kata- 
lysatoren beschleunigt werden Sowohl die bekannten Phosphorverbindungen, die 
die Polyamidsynthese beschleunigen als auch saure oder metal lorganische Kata- 
25 lysatoren fur die Veresterung wie auch Kombinationen aus den beiden sind zur 
Beschleunigung der Polykondensation moglich 

Es ist darauf zu achten, daD die Katalysatoren weder die biologische Abbaubarkeit 
bzw. Kompostierbarkeit noch die Qualitat des resultierenden Komposts negativ 
beeinflussen. 

30 Weiterhin kann die Polykondensation zu Polyesteraraiden durch die Verwendung 
von Lysin, Lysinderivaten oder andere amidisch verzweigende Produkte wie bei- 
spielsweise Aminoethylaminoethanol beeinfluBt werden, die sowohl die Konden- 
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sation beschleunigen als auch zu verzweigten Produkten fuhren (siehe beispiels- 
weise DE 38 31 709) 

ErfindungsgemaB verwendbare Losemittel kdnnen sein Alkohole, Ketone, Ether, 
halogenierte oder halogenfreie Kohlenwasserstoffe oder Ester Bevorzugt sind 
5 Aceton, Essigsaureethylester, Isopropanol, Methanol, Dichlormethan, Chloroform, 
Tetrahydrofuran oder Toluol Besonders bevorzugt ist Ethanol 

ErfindungsgemaB verwendbare Losemittel konnen auch sein Gemische aus den 
genannten Losemitteln sowie Gemische unter Einbeziehung weiterer Losemittel 
wie beispielsweise Wasser 

10 Die Konzentrationen der Losungen Itegen erfindungsgemaB zwischen 70 Gew -% 
und 1 Gew.-% Polymeranteil, bevorzugt zwischen 50 Gew -% und 8 Gew 
Polymeranteil, besonders bevorzugt zwischen 40 Gew -% und 19 Gew -% Poly- 
meranteil 

Die erfindungsgemaBen Beschichtungen konnen auch mit weiteren Zuschlagstoffen 
15 wie beispielsweise FuUstoffen oder Additiven, unter den Additiven beispielsweise 
Haftverbesserer oder Trennmittel, zu den Losungen hergestellt werden 

Gegenstand der vorliegenden Erfmdung ist weiterhin ein Verfahren zum wasser- 
festen Ausrusten nichtwasserf ester kompostierbarer Gegenstande mittels der erfin- 
dungsgemaOen Uberziige, dadurch gekennzeichnet, dafl Losungen kompostierbarer 
20 Kunststoffe entsprechend der erfmdungsgemaBen Zusairunensetzung aufgebracht 
und daraus die Uberziige gebildet werden Das Aufbringen kann beispielsweise 
durch GieBen, Bestreichen oder bevorzugt Bespriihen geschehen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist femer ein Verfahren zum wasserfesten 
Ausrusten nichtwasserfester kompostierbarer Gegenstande mittels der erfindungs- 

25 gemafien Uberzuge, dadurch gekennzeichnet, dafl die Herstellung der Losungen 
kompostierbarer Kunststoffe, die zum Aufbringen verwendet werden, in einer 
geeigneten Verklebungsvorrichtung zubereitet werden, bevorzugt bei Temperaturen 
oberhalb 60°C und sofort (in nicht langer als 10 Minuten) zum Aufbringen ver- 
wendet werden. Dies kann diskontinuierlich oder bevorzugt kontinuierlich gesche- 

30 hen. 
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Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist femer ein Verfahren zum wasserfesten 
Ausriisten nichtwasserf ester kompostierbarer Gegenstande mittels der erfindungs- 
gemaBen Uberzuge, dadurch gekennzeichnel, daD die Aushartung der Uberziige 
beschleunigt wird. Dies kann beispielsweise geschehen durch physikalische Mittel 
5 wie beschleunigtes Entfemen des Losemittels beispielsweise im Vakuum oder bei 
erhohter Temperatur oder beispielsweise durch Zugabe von Kristallisationsbe- 
schieunigem (Nukleierungsmittel) oder beispielsweise durch Zugabe von reakliven 
Verfestigem. 

Die nichtwasserfesten kompostierbaren Gegenstande konnen sein Celiuiose- 
10 produkte wie beispielsweise Papier oder Pappe, textile Gebilde wie beispielsweise 
Stoffe oder Vliese, Holz oder Holzwerkstoffe, starkehaltige Materiaiien wie 
beispielsweise Starkeschaum mil oder ohne biologisch abbaubare Polymere als 
Blendpartner, Folien oder Formteile aus biologisch abbaubaren Werkstoffen, Leder 
Oder Lederwerkstoffe, Chitin bzw Produkte daraus 

15 Die erfindungsgemaBen Uberzuge sind auch zur Papierbeschichtung geeignet. Die 
erfindungsgemaflen Uberzuge sind auch verwendbar zur Korrosionsinhibierung von 
Metallen 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind ebenfalls die fertigen wasserfesten 
mit Uberzugen versehenen kompostierbaren Telle wie beispielsweise Einweg- 
20 geschirr, Aufbewahrungsbehalter oder Sarge. 

Die Schichtdicke des Uberzugs betragt im allgemeinen 0,1 bis 20, vorzugsweise 
0,5 bis 10, insbesondere 1 bis 5 ^m 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind ebenfalls kompostierbare temporare 
Uberzuge, die bestimmungsgemaB nach einer bestimraten Zeit wieder entfemt 
25 werden wie beispielsweise Schutziiberziige zum Transport oder Einlagem von 
Gegenstanden 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind ebenfalls kompostierbare Uberzuge, 
die ein Heifisiegeln des uberzogenen Materials ermbglichen 



« 
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Beispiele 
Beispiel 1 

20 g eines biologisch abbaubaren Polyesteramids aus 60 Gew -% Anteilen Poly- 
caprolactam und 40 Gew.-% .\nteilen eines Esters aus Adipinsaure und Butandiol 
mit einer relativen Losungsviskositat von 2,5, gemessen in einer 1 Gew -%igen 
Losung in meta-Kresol bei 20°C, werden in 80 g Ethanol bei 75°C gelost Die 
Losung wird auf eine SchaJe aus Starkeschaum aufgespniht und 1 Stunde bei 
Raumtemperatur antrocknen gelassen 

Die Schale wird mit 90°C warmem Wasser befullt und das Wasser wird dann 
abkiihlen gelassen (ca 1 Stunde) Die Schaie weist optisch und im Gebrauch kerne 
Veranderungen auf 

Beispiel 2 (Vergleich) 



Erne unbehandette Schale - bis auf den Oberzug identische mit der Schale aus 
Beispiel i - wird beim Beflillen mit 90°C warmem Wasser innerhalb einer Minute 
15 durchweicht und das Wasser lauft hindurch 
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Patentanspriiche 

1. Kompostierbarer wasserfester Uberzug, hergestellt aus einer Losung von 1 
bis 70 Gew.-%, bezogen auf den Polymeranteil, biologisch abbaubarem 
Polymer ausgewahlt aus der Gruppe der aliphatische oder teilaromatusche 
5 Polyester, therm op lasiischen aliphatische oder teilaromatische Polyester- 

urethane, aliphatische oder aliphatisch-aromatischen Polyestercarbonate, aii- 
phatischen Polyesteramide und anschlieBendem Abdampfen des 
Lbsungsmittels, 

2 Uberzug gemaB Anspmch 1, wobei als Polymere eingesetzt werden: 
10 Aliphatische oder teilaromatische Polyester aus 

A) aliphatischen bifunktionellen Alkoholen und/oder gegebenenfalls 
cycloaliphatischen bifunktionellen Alkoholen und/oder teilweise 
oder vollstandig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole 
auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder 

15 Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000 und/oder 

gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktionellen Alko- 
holen und zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunk- 
tionellen Alkoholen sowie aus aliphatischen bifunktionellen Sauren 
und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionellen Sauren und 

20 zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hbherfunktionellen 

Sauren oder 

B) aus saure- und alkoholfunktionalisierten Bausteinen oder deren Deri- 
vaten, 

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus A und B, 

25 wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew.-% Anteil, bezogen 

auf alle Sauren, ausmachen, 



Aliphatische oder teilaromatische Polyesterurethane aus 
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C) aliphatischen bifunktionelien AJkoholen und/oder gegebenenfalls 
cycloaliphatischen bifunktionelien Alkohoien und/oder teilweise 
Oder vollstandig start der Diole monomere oder oligomere Polyole 
auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder 
Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000 und/oder 
gegebenenfalls genngen Mengen verzweigten bifunktionelien Alko- 
hoien und zusatziich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunk- 
tionellen Alkohoien sowie aus aliphatischen bifunktionelien Sauren 
und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktionelien Sauren und 
zusatziich gegebenenfalls genngen Mengen hdherfunktionellen 
Sauren oder 

D) aus saure- und alkoholfunkuonalisienen Bausteinen oder deren Deri- 
vaten, 

Oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus C und D, 

15 wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew -% Anteil, bezogen 

auf alle Sauren, ausmachen, 

E) aus dem Reaktionsprodukt von C und/oder D mit aliphatischen 
und/oder cycloaliphatischen bifunktionelien und zusatziich gegebe- 
nenfalls hoherfunktionellen Isocyanaten gegebenenfalls zusatziich 

20 mit linearen und/oder verzweigten und/oder cycloaliphatischen 

bifunktionelien und/oder hoherfunktionellen Alkohoien und/oder 
gegebenenfalls zusatziich mit linearen und/oder verzweigten 
und/oder cycloaliphatischen bifunktionelien und/oder hoherfunk- 
tionellen Aminen und/oder Aminoaikoholen und/oder gegebenenfalls 

25 weitere modifizierte Amine oder Alkohole, 

wobei der Esteranteil C) und/oder D) mindestens 75 Gew -%, bezogen auf 
die Summe aus C), D) und E) betragt; 

Aliphatische oder aliphatisch-aromatische Polyestercarbonate aus 



30 



F) aliphatischen bifunktionelien Alkohoien und/oder gegebenenfalls 
cycloaliphatischen bifunktionelien Alkohoien und/oder teilweise 
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oder vollstandig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole 
auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder 
Copolymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000 und/oder 
gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktioneilen Alko- 
5 holen und zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunk- 

tionellen Alkoholen sowie aus aliphatischen bifunktioneilen Sauren 
und/oder gegebenenfalls aromatischen bifunktioneilen Sauren und 
zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunktionellen 
Sauren oder 

10 G) aus saure- und alkoholfunktionaiisierten Bausteinen oder deren 

Denvaten, 

oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus F und G, 

wobei die aromatischen Sauren nicht mehr als 50 Gew.-% Anteil, bezogen 
auf alle Sauren, ausmachen, 

15 H) einem Carboanteil, der aus aromatischen bifunktioneilen Phenolen 

und Carbonatspendem hergestellt wird oder einem Carbonatanteil, 
der aus aliphatischen Kohlensaureestem oder deren Denvaten oder 
aliphatischen Carbonsauren oder deren Denvaten und Carbonat- 
spendem hergestellt wird, 

20 wobei der Esteranteil F) und/oder G) mindestens 70 Gew bezogen auf 

die Summe aus F), G) und H) betragt, 

Aliphatische oder teilaromatische Poiyesteramide aus 

I) aliphatischen bifunktioneilen Alkoholen und/oder gegebenenfalls 
cycloaliphatischen bifunktioneilen Alkoholen und/oder teilweise 
25 oder vollstandig statt der Diole monomere oder oligomere Polyole 

auf Basis Ethylenglykol, Propylenglykol, Tetrahydrofuran oder Co- 
polymere daraus mit Molekulargewichten bis 4000 und/oder 
gegebenenfalls geringen Mengen verzweigten bifunktioneilen Alko- 
holen und zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunk- 
tionellen Alkoholen sowie aus aliphatischen bifunktioneilen Sauren 
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und/oder gegebenenfalls aromaiischen bifunkuonellen Sauren und 
zusatzlich gegebenenfalls geringen Mengen hoherfunktionellen 
Sauren oder 

K) aus saure- und alkoholfunktionalisienen Bausteinen oder deren 
5 Derivaten, 

Oder einer Mischung und/oder einem Copolymer aus I) und K), 

wobei die aromauschen Sauren nicht mehr als 50 Gew -% Anteil, bezogen 
auf alle Sauren, ausmachen, 

L) einem Amidanteil aus aJiphatischen und/oder cycloaliphatischen 
10 bifunktionellen und/oder gegebenenfalls geringen Mengen verzweig- 

ten bifunktionellen .Ajninen und zusatzlich gegebenenfalls genngen 
Mengen hoherfunktionellen Aminen sowie aus Imearen und/oder 
cycloaliphatischen bifunktionellen und/oder gegebenenfalls genngen 
Mengen verzweigten bifunktionellen und/oder gegebenenfalls aro- 
15 matischen bifunktionellen Sauren und zusatzlich gegebenenfalls ge- 

ringen Mengen hoherfunktionellen Sauren oder 

M) aus einem Amidanteil aus saure- und aminfunktionalisierten 
Bausteinen, 

Oder einer Mischung aus L) und M) als Amidanteil, wobei 

20 der Esteranteil I) und/oder K) mindestens 30 Gew bezogen auf die 

Summe aus I), K), L) und M) betragt und wobei alle Sauren auch in Form 
von Derivaten, sowohl als monomere als auch als oligomere Ester, 
eingesetzt werden koonen. 

3 Uberzug gemaJi Anspruch 1, wobei als Losungsmittel Alkohole, Ketone, 
25 Ether, halogenierte oder halogenfreie Kohlenwasserstoffe oder Ester einge- 

setzt werden. 
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4 Uberzug getnaB Anspruch 3, wobei Aceton, Essigsaureethyl ester, Isopro- 
panol. Methanol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrahydrofuran, Ethanol 
Oder Toluol eingesetirt wird 

5 Uberzug gemaB Anspruch 4, wobei Ethanol als Losungsraitte! eingesetirt 
wird. 

6 Verwendung von Losungen gemaB Anspruch 1 als Uberzug von biologisch 
abbaubaren Materialien oder Gegenstanden 

7 Verwendung gemaB Anspruch 6 als temporarer biologisch abbaubarer 
Uberzug von Gegenstanden 
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Verwendung der Uberzuge nach Anspruch 6 zum HeiBsiegeln der 
uberzogenen Materialien 
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